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^ Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Entsorgung ausge- 
dienter Transportsacke aus venwebten naturlichen Faserma- 
terialien, wie beispielsweise Sisal, Jute, Henf, Baumwoile 
und dergleichen. Um eine Venwertung der bislang verbrann- 
ten Oder deponierten Transportsacke zu ermoglichen, sieht 
die Erfindung vor, die Transportsacke zu einem Grund- oder 
Zuschlagstoff fur die zellstoffverarbeitende Industrie zu 
verarbeiten und sie insbesondere als Rohstoff fur die 
Papierherstellung einzusetzen. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Enisorgung ausgedienter Transportsacke aus verwebten naturlichen 
Fasermaterialien, wie beispielsweise Sisal, Jute, Hanf, Baumwolle und dergleichen. 
5 Weltweit werden taglich Tausende von Tonnen von Gutern, wie Getreide, Kaffee. Kakao oder dergleichen In 
Sacken aus den genannten oder anderen nattirlichen Fasermaterialien transportiert insbesondere Gflter aus 
Landem der Dritten Welt, wo diese Sacke sehr preiswert hergestellt werden. Nach ihrer Aniandung in der 
Bundesrepublik oder anderen Indusirielandern gibt es fiir die entleerten und ausgedienten TransportsScke 
allerdings keine Verwendung mehr, so daB allein in der Bundesrepublik wochentlich mehrere zehntausend dieser 

10 Transportsacke als Abfall deponieri oder in Mullverbrennungsanlagen verbranm werden. Beide Verfahren sind 
jedoch relativ teuer; das erstere wegen des relativ groQen Volumens der leeren Sacke und das letztere wegen der 
anlage- und emissionsbedingt hohen Betriebskosten der Mullverbrennungsanlagen. AuBerdem wird vom Ge- 
setzgeber verlangt. zur Schonung naturlicher Resourcen und der Umwelt Reststoffe zunehmend einer Wieder- 
verwendung zuzufOhren, zu nutzbaren Gtitem zu verarbeiten oder in sonstiger Weise zu verwerten. Eine 

15 Verwertung dieser insbesondere in den Oberseehafen anfalienden Transportsacke wurde bisher vermutlich 
deshalb nicht in Betracht gezogen, weil die Sicke einerseits mit Resten ihres vorherigen Inhalts verunreinigt sind 
und andererseits je nach Herkunft und Verwendungszweck aus unterschiedlichen Fasermaterialien bestehen. 

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu 
entwickeln, das eine Verwertung der ausgedienten Transportsacke ermoglicht 

20 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gel6st» daB die Transportsacke zu einem Grund- oder Zu- 
schlagstoff fur die zellstoffverarbeitende Industrie verarbeitet und insbesondere als Rohstoff bei der Papierher- 
stellung eingesetzt werdea Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die in den Sacken enthaltenen Fasem 
dort zu nutzen, wo bisher uberwiegend auf andere Art gewonnene natiirliche Fasem, wie Holzfasem verwendet 
werden. Dadurch kOnnen einerseits die Kosten ftir die Entsorgung eingespart und andererseits die naturlichen 

25 Recourcen geschont warden, 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung sieht dabei vor, daB Transportsacke aus unterschiedlichen 
Fasermaterialen gemeinsam verarbeitet werden, ohne sie jedoch zuvor mit anderen Fasermaterialien zu vermi- 
schen. Dem ersteren liegt der Gedanke zugrunde, daB die Herkunft der Fasem bei der Zellstoffverarbeitung in 
den meisten Fallen gegenuber den Eigenschaften der Fasern, wie beispielsweise ihrer Lange, Biegsamkeit oder 

30 dergleichen zurOcktritt, wobei die gewunschten Eigenschaften gerade bei den sehr haltbaren, fttr Transportsacke 
verwendeten Fasem in sehr vie! stSrkerem MaBe vorhanden sind, als beispielsweise bei Holzfasem. Gegen eine 
Vermischung mit anderen Fasermaterialien, auch mit anderen Textilfasern spricht, daB es sich bei den Faserma- 
terialien der Transportsacke im Gegensatz zu Fasermaterialien aus Altkleidersammlungcn oder dergleichen 
nahezu durchweg um ungebleichte und ungefarbte Fasem handelt, so daB eine vorangehende Entfarbung 

35 entbehriich ist, wahrend umgekehrt ein Bleichvorgang zur Entferaung der nattiriichen Faserfarbe benStigt wird. 
Da auBerdem fast ausschlieBlich Lebensmittel in den Transportsacken verwendet werden, sind diese im Gegen- 
satz zu vielen Textilien falls iiberhaupt dann nur mit lebensmittelvertraglichen Chemikalien behandelt worden, 
so daB eine getrennte Verarbeitung auch einen Einsatz zur Herstellung von Zellstoffprodukten gestattet, die in 
der Lebensmittelindustrie Verwendung finden. 

40 Bei der erfindungsgemaBen Verwertung der Transportsacke werden diese bevorzugt nach einer faserscho- 
nenden mechanischen Zerkleinemng durch ZerreiBen in einzelne Fetzen und/oder Faserbtindel chemisch aufge- 
schlossen, um sie zu Zellstoff zu verarbeiten. Bei starker Verschmutzung der Sacke kann vor oder nach der 
Zerkleinerung ein zusatzlicher Reinigungsschritt vorgesehen sein. 
Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert: 

45 

Ausffihrangsbeispiel 

Im Hamb urger Hafenangefallene ausgediente Lebensmitteltransportsacke unterschiedlichster Herkunft und 
Zusammensetzung. jedoch ausschlieBlich aus Naturfasern und gr5Btenteils aus Jutefasem bestehend, wurden 

50 ohne vorherige Reinigung grob zerkleinert und in einem Behaiter in waBrigem Milieu durch Zugabe eines 
Oxidationsmittels, bevorzugt von Wasserstoffperoxid und einer Saure, beispielsweise Ascorbinsaure aufge- 
schlossen, wobei der Behaiter extern erwarmt wurde, bis sich unter Aufschaumen und teilweiser Entfarbung der 
Fasern eine sichtbare Oxidationsreaktion zeigte. In diesem Stadium konnte der Bleichvorgang durch Zugabe 
von Atznatron oder einem anderen stark alkalisch wirkenden Stoff oder einer Lauge verzfigert werden. 

55 Bevorzugt wurde dann nach einer vorgegebenen Verweilzeit der pH-Wert der Mischung auf etwa 2 abge- 
senkt und nach dem Aufschaumen beispielsweise durch Zugabe von Natriumbicarbonat auf einen schwach 
sauren Wert, vorzugsweise auf 6 angehoben. Bei der danach einsetzenden Nachbleichung wurde eine geringe 
Dosis eines Zuckers zugesetzt, wobei sich die Fasem zu einer flauschigen weiBen Masse aus Zellstoff verdichte- 
ten. 

60 Bei einer anschlieBenden Prufung eines aus dem Zellstoff hergestellten Papierblatts ergaben sich die in 
Tabelle 1 aufgefiihrten Werte. Hervorzuheben ist das verhaitnismaBig groBe Volumen und die gute ReiBfestig- 
keit des Blatts, die den erfindungsgemaB aus den ausgedienten Transportsacken gewonnenen Zellstoff beson- 
ders als Zuschlagstoff fiir recycliertes Papier geeignet machen. 
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Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Entsorgung ausgedienterTransportsacke aus verwebten natfirlichcn F^^/™**/;^^^^^^^^ 
beisDidsweise Sisal, Jute, Hanf. Baumwolle oder dergleichen. dadurch gekennzeichnel, daB die Transport- 
SSe 2uSm Gr^^^^^^^^ oder Zuschlagstof f f Or die zellstoffverarbeitende Industrie verarbe.tet und .nsbeson- 

^eSh"^^^^^^^^^ - unterschiedlichen Faser- 

Ti"Sre^:S'Z;ZS'r^^^^ geken„zeich„et. dafl die Transportsicke ohne vorherige 

Vermischunc mit anderen Fasermaterialien verarbeitet werden. ^ „ « , 

I vSren^n^h ei^^^^ der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet. daB die Transportsdcke vorzugs- 
weise faserschonend mechanisch zerkleinert werden. . . . . j 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Sackgewebe in einzelne Fetzen und 
Faserbundel zerkleinert wird. . . 

6. Verfahren nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daB das Sackgewebe zerrissen wird. 
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7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Transportsacke, die Fetzen 
Oder Faserbiindel chemisch aufgeschlossen werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daB die TransportsScke, die Fetzen oder Faserbiin- 
del vor einem chemischen AufschluB vorzugsweise durch Waschen gereinigt werden. 

5 9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Fasermaterial zu Zellstoff 

verarbeitet wird. 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche I bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB den Transportsacken, den 
Fetzen oder Faserbundeln ein Oxidationsmittel zugesetzt wird 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Transportsacke, die Fetzen oder Faser- 
10 bQnde! in einem Behaiter mit Wasserstoffperoxid vermischt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daB den Transports§cken, den Fetzen 
oder Faserbundeln Wasser und eine Saure zugesetzt und die Mischung erwftrrat wird 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB der Mischung eine stark alkalisch wirkende 
Lauge oder Alkalien zugesetzt werden. 

15 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB der Mischung nach Ablauf einer vorgegebe- 
ne Verweilzeit eine Saure zugesetzt und der pH-Wert auf einen Wert von weniger als 3 abgesenkt wird 
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB der pH-Wert nach einem Aufschaumen 
durch Zugabe einer alkalisch wirkenden Substanz auf einen Wert im schwach basischen Bereich angehoben 
wird. 

20 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB der Mischung anschlieBend ein Zucker 

zugesetzt wird 

17. Verfahren nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch eine anschlieBende Trocknung und Auswalzung der 
abgeschdpften Zellstoffasem. 
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